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synthetique et/ou naturelle et de polyesters dendritiques 



(57) Composition anti-rides comprenant, dans un 
milieu physiologiquement acceptable, {'association 

rfune dispersion tfun systems polym6rique filmo- 
gdne contenant au moins un polym6re d'origine na- 
turelle et/ou syntlidtique et capable de former un 
film permeable k la vapeur d'eau, prdsentant un mo- 



dule d'Young allant de 10® ^ 10^^ N/m^ et produi- 
sant, aprte application k une concentration de 7 % 
dans I'eau puis s^chage, une retraction du stratum 
comeum \60\6 sup^rieure ^ 1 % ^ une temperature 
de 30 *C et pour une humidity relative de 40 %, et 

d'un polymdre dendrltique de type polyester k fonc- 
tions hydroxyle terminales. 
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Description 

[0001] La prdsente invention conceme des compositions cosm^tiques ou deimatologiques anti-rides comprenant 
des polymdres d effet lenseur" assoclds ^ des polyesters dendritiques, un proc6d6 de traitement cosm6tique utilisant 
s ces compositions ainsi que rutilisation de Tassociation d'un syst^me polym^rique filmog^ne k effet 'tenseur* et d'un 
polyester dendritique pour fabrlquer des compositions cosm^tiques ou demnatologiques destinies ^ diminuer et/ou 
effacer les rides et/ou les ridules de la peau par un effet tenseur. 

[0002] Le processus de vieillissement de la peau s'accompagne d*une nrKxjification progressive de ia structure et 
des fonctions cutan§es. Les principaux signes cliniques du vieillissement cutan6 sont I'apparition de rides et de ridules 
10 qui augmentent avec TSge. 

[0003] II est connu de rem^dier k ces signes du vieillissement en utilisant des compositbns cosmdtiques ou derma- 
tologiques contenant des principes actifs tels que les a-liydroxy-acides, les ^-hydroxy-acides et les rdtinoldes. Ces 
mol^ules agissent sur les rides en ^liminant les cellules mortes et en acc^ldrant te processus de renouvellement 
ceilulaire. Toutef ols, I'eff et visible de ces compositbns ne se produit qu'au bout d'un certain temps ^application, pouvant 
aller de quelques jours k plusieurs semaines. 

[0004] Une approche pour r^soudre ce probldme a consists k utiliser des agents dits tenseurs' qui, par un effet de 
tension de la couche superficielle de la peau. sont capables de lisser la peau en diminuant le nombre et la profondeur 
des rides et ridules et de faire disparaTtre les marques de fatigue, et ceci de la^n instantan6e. 
[0005] Ces "agents tenseurs" sont des potym^res d'origine naturelle ou synthdtique capables de former un film pro* 

20 voquant la retraction du stratum corneum, la couche corn6e superficielle de I'^piderme. 

[0006] L'utilisation cosmdtique ou dermatologique de tels systdmes polymdriques pour attdnuer les eff ets du vieillis- 
sement de la peau est d^rite dans les demandes de brevets FR-2 758 083 et FR-2 758 084. 
[0007] Ces syst^mes polymdriques tenseurs, blen que trds efflcaces et rapides, provoquent cependant parfois une 
impression d'inconfort chez certains utillsateurs, notamment ceux ayant la peau fragile. Ces agents tenseurs fomnent 

2S en effet sur fa peau un film trop rigide et peu souple. Le probldme s'est done posd de chercher k obtenir un effet tenseur 
important en utilisant des quantit^s plus faibles de polym^res tenseurs. 

[0008] La demanderesse a dteouvert de manldre surprenante qu'en associant des polyesters dendritiques k grou- 
pements terminaux hydroxyle qui, par eux-m6mes, n'ont aucun pouvoir tenseur de t'6piderme, aux systdmes polymd- 
rlques tenseurs connus, II ^tait possible de renforcer de manldre significative I'effet tenseur de ces derniers. 
30 [0009] La pr6sente invention a done pour objet des compositions cosm6tiques ou dermatologjques anti-rides ren- 
fermant un systdme polymdrique filmogdne contenant au moins un polymdre k effet tenseur", d'origine naturelle et/ 
ou synthgtique, et un polyester dendritique k groupements hydroxyle terminaux. 

[0010] L'invention a 6galement pour objet un proc^dd de traitement non thdrapeutlque de la peau avec les compo- 
sitions cosm^tiques anti-rides cl-dessus. ainsi que l'utilisation de I'assoclatlon d'un systems polymdrique filmogdne k 
35 effet lenseur" et d'un polyester dendritique pour fabrlquer des compositions cosmdtiques ou dermatologlques desti- 
nies k diminuer et/ou effacer les rides et/ou les ridules de la peau. 

[0011] D'autres objets apparaitront k ia lecture de la description et des exemples qui suivront. 

[0012] L'effet cosmdtique des compositions de la prdsente invention repose sur leur pouvoir "tenseur* de la peau. 

[0013] Ce pouvoir "tenseur" est d6flni selon la pr6sente Invention comme la capacity d'un film homog^ne formd sur 

40 le stratum comeum isol6. k provoquer une retraction d'au moins 1 % et de prdfdrence d'au nrrains 1 ,3 % de celui-cl k 
une temperature de 30 ^C et pour- une humidite relative de 40 %. Selon la prisente invention, ce film est forme par 
application et sechage d'une dispersion aqueuse contenant 7 % dudit systdme polymerique filmogene. Pour determiner 
l'effet tenseur, on mesure la longueur de rechantillon de stratum comeum avant traitement et celte obtenue aprds 
traitement. c'est-^-dire apr^s application du polym^re. L'effet tenseur est caracterlse par la diminutbn de la longueur 

45 de I'echantlllon apr^s traitement, rapportee k la longueur Initlale de rechantillon avant traitement, selon {'equation : 

effet tenseur = 1 00 x % 
'o 

so 

li etant la longueur aprfes traitement et Iq la longueur avant traitement. 
[0014] La longueur de rechantillon est mesuree avec I'appareil 

■Miniature Tensile tester MTT 610". 
[001 5] On appelle polymere "filmogdne" selon la presente Invention, tout polymdre ou systeme polymerique capable 
ss de former, aprds application sur une plaque de verre et sechage, un film continu ne fonnant pas d'ecalltes ni de cra- 
quelures. 

[0016] Le film form6 par le systeme polymerique tenseur contenu dans les compositions anti-rides de la presente 
invention doit avoir un module d'eiasticite (module d'Young determine par des methodes de micro- ou nano-indentation 
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instrument6e ; norme ASTM E384-89) allant de 10^ a 10^® N/m^ et de pr6f6rence de 6,5 ^9.109 N/m^. Les valeurs du 
module d'dlasttcltd comprises dans cat intervalle sont de 10 ci 1 00 fois sup§rieures k celie du stratum oorneum. Un tel 
module tf^lasticitd pemnet done au film poiym^re de sulvre parfaitement les ddfomnatlons de la peau ce qui aboutit k 
la fois ^ un efflcacltd persistante et un bon confort d*utilisation dO k Pabsence d'une impression de tiratllement excesslf. 

s [0017] Le film formd sur i'^pidemie doit par ailleurs etre permdable k la vapeur d'eau pour ne pas entraver la trans- 
piration cutan^e. La permeability du film est ^valu^e par mesure de la Perte Insenslbleen Eau{P\E) du stratum oorneum 
d6graiss6 et traits par le polym^re. Lorsque le film est suffisamment pemn^le k la vapeur d'eau la PIE n'est pas 
modifide. La mesure de la PIE s'effectue de manidre classique k I'aide d'un dvaporimdtre (Servomed) qui permet une 
determination quantitative de I'dvaporation d'eau, c'est-^-dire du transport d'eau par diffusion sur un echantillon de 

10 stratum comeum obturant une capsule cylindrique contenant de I'eau, le tout 6tant plac6 dans une chambre k tempe- 
rature et humidite relative contrdiees. Des capteurs permettent de mesurer la pression partielle de vapeur d'eau en 
deux points situ^s k des distances diffSrentes de rechantillon. On detemnine ainsi le gradient de pression partielle de 
vapeur d'eau entre les deux points, et done le taux d'evaporation conformement k la loi de Pick. 
[0018] Les polymeres tenseurs filmogdnes remplissant les eriteres d'eiastlelte, de retraction et de permeabilite k la 

IS vapeur d'eau d6crits ci-dessus sont des polym6res d'origine naturelle et/ou d'origine synthetique. 

[0019] Pamni les polymeres naturels k effet tenseur, on peut citer les polymdres d'origine vegetale, les polymeres 
issus des phandres, les proteines de I'oeuf, les latex d'origine naturelte et les polysaccharides. 
[0020] Les polymeres d'origine vegetale sont par exemple les extraits proteiques de cereales, de legumineuses et 
d'oieagineuses tels que les extraits de maTs. de seigle, de froment, de sarrasin, de sesame, d'epeautre, de pols, de 

20 f6ve, de lentllle, de soja et le lupin. Comme proteines appropri6es, on peut citer par exemple I'extrait proteique de soja 
vendu par la societe ISD sous la denomination PROFAM 972 ou par (a societe LSN sous la denomination ELESERYL, 
ou la fraction proteique du lupin blanc. 

[0021] Comme polymeres derives des phaneres, on peut utiliser tout polymere provenant des polls, ongles. cara- 
paces d'inseetes ou de crustaces. cheveux. plumes, bees, sabots et crdtes d'animaux. On peut citer par exemple la 
2S chitine et ses derives, notamment le chitosane, ainsi que les derives du chitosane tels que I'hydroxypropylchitosane, 
le derive succinyie du chitosane, le lactate de chitosane, le glutamate de chitosane ou le succinamide de carboxyme- 
thylchitosane, ou encore les derives de la keratlne tels que les hydrolysats de keratine et les keratines sulfonlques. 
[0022] Comme proteine de I'oeuf on peut citer I'albumine de I'oeuf. 

[0023] Les latex naturels sont par exemple la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammarts, les eiemis, 
30 les copals, les derives cellulosiques et les melanges de ces polymeres. 

[0024] Les polysaccharides sont par exemple la gomme de guar, eventuellement modifiee par des groupements 
anioniques tels que cariDOxylate ou phosphate, la gomme de xanthane, les alginates. 

[0025] Les polymeres tenseurs fllmogenes d'origine synthetique so presentent sous forme d'un latex ou d'un pseu- 
dolatex. 

35 [0026] Un latex est une suspension aqueuse de particules de polymeres obtenus par polymerisatbn radiealaire ou 
par polycondensation seton la technique blen connue de polymerisation en emulsion. 

[0027] On entend par pseudolatex une dispersbn aqueuse de polymdres synthetiques obtenue non pas par poly- 
merisation en emulsion mais par dispersion dans de I'eau de polymeres obtenus prealablement selon une autre tech- 
nique de synthese. 

^ [0028] Dans les deux cas les dispersions sont generalement stabllisees par des charges portees par le potymere. 
[0029] Les particules de latex ou de pseudolatex ont de preference une dimension allant de 10 ^ 400 nm, de prefe- 
rence de 20 k 350 nm. 

[0030] Les polymeres synthetiques formant les particules de latex ou de pseudolatex sont par exemple les polyure- 
thannes anioniques, catloniques, non ioniques ou amphotdres, les potyurethanne-polyacryllques, polyurethanne-po- 
45 lyvinylpyrrolidones, polyur6thanne-polyesters, poIyurethanne-poly6thers, polyurees. 

[0031] Le polyurethanne peut etre par exemple un copolymere poiyurethanne, polyuree/urethanne ou polyuree, ati- 
phatique, cycloaliphatk)ue ou aromatk:|ue, eomportant 

au moins une sequence polyester aliphatique lineaire ou ramifiee et/ou eyeloaliphatkiue et/ou aromatique et/ou, 
^0 - au moins une sequence polyether aliphatique et/ou cyek>allphatique et/ou aromatique et/ou 
au moins une sequence silieonee, substituee ou non, lineaire ou ramifiee, et/ou 
- au moins une sequence eomportant des groupes fluores. 

[0032] Les polyurethannes peuvent egalement etre obtenus k partir de polyesters llneaires ou ramifies, ou k partir 
55 de resines alkyd eomportant des atomes d'hydrogene mobiles que Ton modifie par reaction avec un diisocyanate et 
un compose organique bifonctionnel (par exemple dihydrogeno, diamino ou hydroxyamine) eomportant en plus soit 
un groupement acide carboxylique ou carboxylate, soit un groupement ackJe sulfonique ou sulfonate, soit encore un 
groupement amine tertiaire ou un groupement ammonium quaternaire. 
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[0033] On peut ^gatement crter comme potym^res synth^tiques formant les tatex ou pseudolatex, les polyesters, 
les pofy(ester amide), les polyesters k chatne grasse, les polyamides et les r^sines dpoxyesters. 
[0034] On peut citer comme comonom^res anionlques pemfiettant de synth^tlser des polyur^thannes charges nd- 
gativement par exemple I'acide dimdthytolproplonlque, I'acide ou {'anhydride trimdilitique, le pentanediol-3-8ulfonate 
5 de sodium ou le 1 ,3-dicartx)xybenz6ne-5-sulfonate de sodium. 

[0035] Ces polym^res sont en particulier ceux d^rits dans le document EP-A-64d 485. 

[0036] Les latex ou pseudolatex peuvent dgalement dtre constituds d'homopolymdres ou copolym6res acryllques, 
ou encore de polymdres k base d'acide isophtalique sulfond. 

[0037] Ces polym^res tenseurs filmog^nes d'origine synth6tique sont commercialisms par exemple sous tes d6no- 
10 minations SANCURE 2060 (polyester-poly urdthanne), SANCURE 2255 (polyester-polyur6thanne), SANCURE 815 

(polyester-polyur6thanne). SANCURE 878 (poly6ther-polyur6thanne) et SANCURE 861 (poly6ther-polyur6thanne) par 

la soci6t6 SANNCOR, sous les denominations NEOREZ R974 (polyester-poly ur6thanne), NEOREZ R981 (potyester- 

poiyur^thanne), NEOREZ R970 (poly§ther-polyur§thanne) par la soci6t6 ICI, et sous la d^nominatbn NEOCRYL XK- 

90 (dispersion d'un copolymdre acrylique) par la socidtd ZENECA. 
15 [0038] Panmi Tensemble de polymdres tenseurs d'origine naturelle et synth6tique pr6sent§s ci-dessus, on utHisera 

dans la pr^sente Invention de preference des polymdres comportant des groupements hydroxyle libres ou des grou- 

pements anioniques. 

[0039] Le systems polymdrique filmog^ne peut §tre forme par un melange de plusieurs des potym^res tenseurs 
d'origine naturelle et/ou d'origine synthettques decrits ci-dessus. II peut en outr-e contenir un ou plusieurs agents 

20 plastiflants choisi(s) de fa9on k obtenir les caracteristiques mecaniques recherchees. 

[0040] L'agent plastlfiant peut etre choisi panmi tous les composes connus de I'homme du metier comme etant sus- 
ceptibles de remplir cette fonction. On peut citer par exemple, les alcools interieurs (ethanol, propanol, butanol) les 
glycols et derives des glycols tels que rether ethylique ou methylique de diethyteneglycol, rether ethylique ou butyllque 
d'etJiyieneglycol, rether methylique ou phenylique de propyieneglycol, rether ethylique ou butylique de dipropyiene- 

2S glycol, rether butylique ou methylique de tripropyieneglycol; les esters de glycerol, les esters d'acides tels que les 
citrates, phtalates, adipates, carbonates, tartrates, phosphates ou sebagates ; les derives oxyethyienes tels que les 
huiles oxyethyienees, par exemple i'huite de ricin oxyethyienee, et les huiles de silicone oxyethyienees ; les polymdres 
hydrosolubles ou en dispersion aqueuse ayant une temperature de transition vitreuse inf erieure k 25 ^C, de preference 
lnferieure&15«C. 

30 [0041] La quantite d'agent plastifiant est choisie par i'homme de metier sur la base de ses connaissances generates, 
de maniere k obtenir un systems polymerique conduisant k un film ayant les proprietes mecaniques souhaitees, tout 
en conservant k la composition des proprietes cosmetiques acceptables. 

[0042] Dans les compositions anti-rides de la presente invention, ce systems polymdre filmogene k effet tenseur, 
comprenant un ou plusieurs polymdres d'origine naturelle et/ou synthetique et eventuellement un agent plastlfiant, et 
3S se presentant sous forme d'une dispersion aqueuse, est associe k des polyesters d'un type particulier, k savoir des 
polyesters ayant une structure trds ramifies appeiee *dendritlque'. 

[0043] Les polym^res dendritiques ou dendrimeres (du grec dendron = arbre) sont des molecules polymeres "arbo- 
rescentes', c'est-^-dire trds ramifiees inventees par D. A. Tomalia et son equips au debut des annees 90 (Donald A. 
Tomalia etaL, Angewandte Chemie, Int Engl. Ed,, vol. 29, n** 2. pages 138 - 175). II s'agit de structures moieculaires 
40 construites autour d'un motif central generalement polyvalent. Autour de ce motif central sont enchafnes, en couches 
concentriques et seton une structure parfattement detemrtinee, des moXtls ramifies d'allongement de chatne donnant 
ainsi naissance k des macromoiecules symetriques, nrK)nodispersees ayant une structure chimique et stereochimique 
bien definie. 

[0044] Les polymeres dendritiques utilises dans les compositions cosmetiques ou dermatologlques de la presente 
^ invention sont des dendrimeres ayant la structure chimique d'un polyester et qui sont termines par des groupements 
hydroxyle. La structure et la preparation de ces polymeres est decrite dans la demande de brevet WO-A-93/17060. 
[0045] Plus precisement, les polymeres dendritiques utilises dans les compositions de la presente invention peuvent 
etre definis comme etant des macromoiecules hautement ramifiees de type polyester, constituees 

^ - d'un motif central derive d'un compose initiateur portant un ou plusieurs fonctbns hydroxyle (a). 

de motifs d'allongement de chaTne derives d'une molecule d'allongement de chatne portant une fonction carboxyle 
(b) et au moins deux fonctions hydroxyle (c), 

chacune des fonctions hydroxyle (a) de la molecule centrale etant le point de depart d'une reaction de polycon- 
ss densation (par esterification) qui debute par la reaction des fonctions hydroxyle (a) de la molecule centrale avec les 
fonctions carboxyle (b) des molecules d'allongement de la chatne, puis se poursuit par reaction des fonctions carboxyle 
(b) avec les fonctions hydroxyle (c) des molecules d'allongement de la chatne. 

[0046] Le compose initiateur portant une ou plusieurs fonctions hydroxyle et formant le motif central autour duquel 
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se construira ta structure dendritique est un compose mono, di- ou polyhydroxyld. li est g6n6ralement choisi parmi 

(a) un alcool monofonctlonnel, 

(b) un diol aliphatique, cycloaliphatique ou aroniatique. 
s (c) un triol, 

(d) un t6tro!. 

(e) un aicool de sucre, 

(f) Tanhydro-ennda-heptitol ou Is dipentaerythritol, 

(g) un a-alkylglycoside, 

10 (h) un polymdre polyalcoxyld obtenu par polyalcoxylation d'un des alcools (a) k (g). ayant une masse molaire au 
plus 6gale d 8000. 

[0047] On peut citer k titre d'exemples de composes initiateurs pr^f^r^s servant k preparer les polyesters dendrith 
ques utilises dans la prdsente Invention le drtrlmdthylolpropane. le ditrlmdthybldthane, le dipentaerythritol. le pentad- 
IS rythritol, un penta6rythrltol alcoxyl6, le trim6thylol6thane, le trim6thytolpropane, un trimdthylolpropane aIcoxyl6. le gly- 
cerol, le neopentylglycol, le dim§thylolpropane ou le 1,3-dioxane-5,5-dlm6thanol. 

[0048] On fait rdagir sur ces composes inititateurs hydroxyl^s formant le motif central du tutur dendrimere, des mo- 
lecules dites molecules d'allongement de chatne qui sont des composes de type dbl-monoacide choisis parmi 

20 - les acides monocarboxyliques comportant au moins deux fonctions hydroxyle, et 

tes acides monocarboxyliques comportant au moins deux fonctions hydroxyle dont une ou plusieurs porte(nt) un 
substituant hydroxyalkyle. 

[0049] Des exempies preterds de tels composes sont I'acide dimethylolpropionique. Tacide a,a-bis(hydrQxymethyl)- 
2S butyrique, Tacide a,a,a-tris(hydroxymethyl)-acetique, Tacide (x,a-bis(hydroxymethyl)-vaierique, i'acide a,a-bis(hy- 
droxy)-proplonlque et Taclde 3,5-dihydroxybenzoTque. 

[0050] Dans un mode de realisation particulierement pr6fer6 de la presente invention, le compose initiateur est choisi 
parmi le ditrimethylolpropane, le trimethylolpropane, un pentaerythrltol ethoxyte, le pentaerythritol ou le glycerol, et la 
molecule d'allongement de chaTne est I'acide dimethybtpropionique. 
30 [0051] Les polymeres dendritiques de type polyester k fonctions hydroxyle terminates utilises dans les compositions 
de ta presente invention sont caracterises en outre par le fait qu'une partie des fonctions hydroxyle terminates du 
polymers dendritique de type polyester peuvent porter des substituants derives d'au moins un agent de terminaison 
de ChaTne. 

[0052] On utilise de preference un polymdre sans substituants derives. Toutefots, lorqu'une partie des fonctions 

3S hydroxyle terminales portent un substituant derive, la fraction de ces fonctions hydroxyle terminates porlant un motif 
de temiinaison de chaTne est gen6ralement comprise entre 1 et 90 % en moles, de preference entre 10 et 50 % en 
moles rapporte au nombre total de fonctions hydroxyle terminales. 

[0053] Le choix approprie d'un agent de terminaison de chaTne approprie permet de modifier k souhait les proprietes 
physico-chimiques des polyesters dendritiques utilises dans les compositions de ta presente invention. 
40 [0054] Ledit agent de terminaison de chaTne peut dtre choisi dans une grande variete de composes capables de 
former des liaisons covalentes avec les fonctbns hydroxyle temninales. Ces composes englobent notamment 

i) un acide monocarboxylique sature ou un acide gras sature ou un anhydride d'un tel compose, 

ii) un acide gras tnsature. 

iii) un acide monocarboxylique insature, 

iv) un diisocyanate ou un ollgomere d'un tel compose, 

v) un produit d'addition prepare k partir d'un compose selon iv), 

vi) un acide dicarboxytique ou polycarboxylique ou un anhydride d'un tet compose, 

vii) un produit d'addition prepare k partir d'un compose sebn vi), 
^ viii) un acide monocarboxylique aromatique, 

ix) une epihaiogenhydrine, 

x) un ester glycidylique d'un acide monocarboxylique ou d'un acide gras comportant de 1 ^ 24 atomes de carbone, 

xi) un epoxyde d'un acide gras insature comportant de 3 ^ 24 atomes de carbone. 

[0055] Des composes de terminaison de chaTne preieres sont en particulier I'acide laurique, les acides gras de 
graines de lin, les acides gras de soja, les acides gras de suit, les acides gras d'huile de ricin deshydrogene, i'acide 
caproTque, I'acide caprylique, le maieate de I'ether dialtylique de trimethylolpropane. I'acide methacrylique et I'acide 
acrylique. 
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[0056] Les polymdres dendritiques de type polyester d fonctions hydroxyle terminales et portant 6ventuellement des 
groupements de terminaison de chaTne sont connus et sont commercialisms par la soci6t6 PERSTORR 
[0057] Des polymdres particuli^rement prdfdrds utilises dans la pr§sente invention sont 

5 - un polyester dendritique obtenu par potycondensatbn d'acide dimdthylolpropionique sur du trimdthytolpropane, 
exempt d'agents de terminaison de chaine commercialism sous la denomination BOLTORN H40 IMP GORE ; 
un polyester dendritique obtenu par polycondensation d'acide dim6thylolpropk)nique sur du penta6rythritol poly- 
oxydthyimnm (5 motifs d'OE sur chaque fonction hydroxyle), dont 50 % des fonctions hydroxyle sont estdrlfimes par 
de racide caprique/caprylique (nom technique HBP 3G estmrifid) ; 

10 - un polyester dendritique obtenu par polycondensation d'acide dim6thylolpropionlque sur du penta6rythritol poly- 
oxymthyldnd (5 motifs d'OE sur chaque fonction hydroxyle), exempt d'agent de terminaison de chaTne (nom tech- 
nique HBP Polyol 3G), 

tous ces polymdres dtant des prodults de la socldtd PERSTORR 
IS [0O58] La concentration du potymdre dendritique rapportde k la composition totale est comprise dans llnten^alle 
allant de 0.1 ^ 5 % en poids. 

[0059] Le systems polym^rique filmog^ne est present k raison de 0.5 ^ 70 % en poids, de pr6f6rence de 0,5 d 30 
% en poids. exprimd en matl^re active rapportde k la composition totale. 

[0060] On choislna les quantitds de polym^re dendritique et de polym^res tenseurs de manidre k ce que le rapport 
20 en poids du polym^re dendritique au syst^me polym6rlque filmog^ne solt compris dans llnten/alle allant de 1/2 ^ 1/1 00. 
de pr6f6rence de 1/10 k 1/50. 

[0061] Les compositions anti-rides selon I'invention peuvent contenir en outre un ou plusieurs principes actifs cos- 
mmtiques choisis panni les agents anti-radicaux libres. les agents hydratants, les vitamines, les protmines autres que 
celles constituent le systdme tenseur, les cmramldes, les a-hydroxy-acides, les ^-hydroxyacides et les rmtinoTdes. 

2S [0062] Elles peuvent contenir en outre des adjuvants cosmStiques usuels en cosmStique et dermatologle. Ces ad- 
juvants sont par exemple les solvents, les agents r^gulateurs de pH, les anti-oxydants, tes agents conservateurs, les 
pigments et colorants, les charges, les Emollients, tes agents anti-mousse, les corps gras tels que huiies ou cires 
v^gmtales ou animaies. les silicones, les partums, les agents tensioactifs, les plastifiants. les polym^res Epaississants 
ou gmiifiants. les filtres solaires et les agents apportant de la douceur (allantoTne, PVM/MA d^didne copolymer). 

30 [0063] Comme huiies utilisabies dans la composition de invention, on peut notamment citer par exemple les huiies 
d'origine v^gmtale, les huiies mindrales (huile de vaseline), les huiies de synthase, les huiies de silicone (cyclomdthi- 
cone) et les huiies fluor^es. Les autres corps gras susceptibles d'etre presents dans la phase huileuse peuvent dtre 
par exemple les acides gras, les alcools gras (alcool c^tylique) et les cires. 

[0064] Bien entendu, lliomme de metier veillera k cholsir ce ou ces dventuels composes compldmentaires et leur 
35 quantity, de mani^re telle que les proprimt^s avantageuses attachSes intrins^quement k la composition cosm^tique 
ou dermatologique conform e k I'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altErdes par la ou les adjonctions 
envisagEes. 

[0065] Les compositions anti-rides peuvent se presenter sous n'importe quelle forme permettant la formation d'un 
film homog^ne ayant I'effet cosm^tique tenseur souhaitm. II s'agit par exemple d'une Emulsion telle qu*une cr^me ou 
40 un lait, d'un gel, d*une lotion, d'une dispersion vmsiculaire. d'un sdrum, d'une pdte ou d'un bdtonnet solide. 

[0066] La pr^sente invention conceme §galement un proc6dm de traltement non thmrapeuttque de la peau qui con- 
siste k appliquer les compositions ddcrltes cl-dessus en une mince couche sur la peau du visage, du cou etAou du 
dmcolletm. 

[0067] Ella conceme dgalement Putllisation d'une association d'une dispersion d'un systdme polymdrique filmog^ne 
4S contenant au molns un polymdre d'origine naturelle et/ou synthdtique et capable de former un film pemndable k la 
vapeur d'eau, pr^sentant un module d'Young allant de 10^ ^ 10^^^ N/m^ et produisant, apr6s application k une concen- 
tration de 7 % dans I'eau puis s6chage, une retraction du stratum comeum isol§ sup^rieure k^%k une temperature 
de 30 '^C et pour une humidite relative de 40 %, et d'un polym^re dendritique de type polyester k fonctions hydroxyle 
terminales, pour preparer une composition cosmetlque ou dermatologique destinee k dimlnuer et/ou effacer les rides 
so et/ou ridules de la peau. 

[0068] L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 
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Exemple 1 



[0069] 



5 


Cr^me anti-rides 




alcool cdtyliqua 


1,5 % 




huile da vaseline 


5% 




cyc!om6thicone 


7% 


10 


trist^rate de sorbitane (tenstoactif) 


1.3% 




st6arate de PEG 40 (tensio-actif) 


2,7% 




protdina de soja 






(EleseryRg) commercialism par LSN) 


3% 


IS 


Sancure 2060 wateibome urethane (27 % de matidre active dans I'eau) 


10% 


BOLTORN H 40 TMP 
commercialism par PERSTORP 


0.2% 




alcool dthyllque 


10% 




parfums, conservateurs 


q.s. 


20 


eau ddminmraiisme 


qsp 100% 



Exemple 2 



[0070] 

2S 



Cfhme antl-rldes 


alcool cmtyllque 


1.5% 


huile de vaseline 


5% 


cyclom6thicone 


7% 


tristmarate de sorbrtane (tensio-actif) 


1,3% 


st6arate de PEG 40 (tensio-actif) 


2,7% 


fraction prot6ique de lupin blanc {k 0,7 % de matidre active) Sancure 815 


30% 


(35 % de matidre active dans I'eau) 


12% 


BOLTORN H 40 TMP commercialism par PERSTORP 


0.2% 


alcool mthylique 


10% 


parfums, consen^ateurs 


q. s. 


eau dmmlnmrallsme 


qsp 100% 



40 

Exemple 3 



[0071] 



45 


S6rum 




polyacrylamide/C,3-Ci4 lsoparaffine/Laureth-7 (Sepigel® commercialism par SEPPIC) 


1 % 




gomme xanthane 


0,2% 




PVM/MA decadiene cross polymer (ANTARON ST 06 commercialism par ISP) 


0.2% 


60 


trimthanolamine 


0.2 % 




SANCURE B15 (35 % de matimre active dans i'eau) 


12% 




BOLTORNH 40 TMP 


0,3% 




commercialism par PERSTORP 






alcool mthyllque 


10% 


SS 


parfums. consen/ateurs 


q s. 




eau dmminmralisme 


qsp 100 % 
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Revendleatlons 

1. Composition cosm^tique ou dermatologique anti-rides, caract^risee par le fait qu'eile comprend, dans un milieu 
physlologlquement acceptable, i'associatlon 

5 

- d*une dispersion d'un systdme polym^rique fi]nrK)g^ne contenant au molns un potymdre d'origlne naturelle et/ 
ou synth^tique et capable de fomner un film permeable ^ la vapeur d'eau, pr^sentant un module d'Young allant 
de 10^ ^ 10^^ N/m^ et produisant, apr^s application k une concentration de 7 % dans I'eau puis s6chage, une 
retraction du stratum corneum'\so\6 sup6rleure ^ 1 % gi une temperature de 30 ®C et pour une humiditd relative 
10 de 40 %, et 

d'un potym^re dendritique de type polyester k fonctions hydroxyle terminates. 

2. Composition anti-rides sebn la revendication 1 , caract^rtsde par le fait que le polym^re contenu dans ledit syst^me 
polymerique filmogene est un pofymdre d'origlne naturelle. 

IS 

3. Composition antt-rtdes selon la revendication 2, caractdrisde par le fait que le polymdre d'origlne naturelle est 
choisi parmi les polymdres d'origlne vdg6taie, les polymdres Issus des phandres, les protdines de foeuf et les 
latex d'origlne naturelle. 

20 4. Composition anti-rides sebn la revendication 3. caracterlsee par ie fait que le polymdre d'origlne naturelle de type 
latex est choisi parmi la rdsine shellac, la gomme de sandaraque, les dammarts. les 6l6mis, les copals, les ddrivds 
celluloslques et les melanges de ces polym^res. 

5. Composition anti- rides selon la revendication 3, caracteris^e par le fait que le poiym^re issu des phandres est 
2S choisi parmi la chitine, le chitosane. Thydroxypropylchitosane, le d6riv6 succinyie du chitosane. le lactate de chi- 

tosane. le glutamate de chitosane, le succlnamide de carboxym^thylchitosane, hydrolysats de k^ratine et les ke- 
ratines sulfonlques. 

6. Composition anti-rides selon la revendication 3, caracteris^e par le fait que le polym^re d'origlne v^g^tale est 
30 choisi parmi les extraits de c^rdales, de I6gumineuses et d'oleagineuses. 

7. Composition anti-rides selon la revendication 6, caracteris^e par te fait que I'extrait est choisi parmi les extraits de 
mais. de seigle, de froment, de sarrasin, de sesame, d'^peautre, de pois, de f6ve. de lentille. de soja et de lupin. 

3S 8. Composition anti-rides selon la revendication 1 , caract^ris^e par le fait que ie polym^re contenu dans ledit systems 
polym6riqu6 filmog&ne est un polymdre synthdtique se pr^sentant sous forme d'un latex ou pseudolatex. 

9. Composition anti-rides selon la revendication 8, caract^risd par le fait que le polymdre synth^tique est choisi pamii 
les polyurethannes anioniques, cationiques, non bniques ou amphot^res, les polyurSthanne-polyacrylique, poly- 

^ urethanne-polyvinylpyrrolidone, pclyurdthanne-polyester, polyur^thanne-polyether, polyur^es, les honrK^-ou copo- 

lymdres acryllques, les potym^res d'acide isophtalique sulfond et leurs melanges. 

10. Composition anti-rides selon Tune quelconque des revendlcations prec^dentes, caract^risde par le fait que le 
polymdre d'origlne synthdtique et/ou naturelle contenu dans ledit systdme polymdrique filmog^ne comporte des 
groupements hydroxyle libres ou des groupements anioniques. 

11. Composition anti-rides selon Tune quelconque des revendicatbns prdcddentes. caractdrisde en ce que le systems 
polym6rique comprend en outre un agent piastifiant. 

so 12. Composition anti-rbes sebn I'une quelconque des revendications pr^cddentes. caractdrisde par le fait que le 
polym^re dendritique k fonctions hydroxyle temilnales est une macromol^cule hautement ramlfiee de type poly- 
ester, constitute 

d'un motif central d6riv6 d'un compos6 initiateur portant une ou plusieurs fonctions hydroxyle (a), 
^ - de motifs d'altongement de chaTne derives d'une molecule d'allongement de chatne portant une fonctbn car- 
boxyle (b) et au molns deux fonctions hydroxyle (c), 

chacune des fonctions hydroxyle (a) de la molecule centrale etant le point de depart d'une reaction de po- 
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iycondensation (polyest^rification) qui debute par la reaction des fonctbns hydroxyle (a) de la molecule centrale 
avec les fonctions carboxyle (b) des mol^ules d'albngement de ta chatne, puis se poursuit par reaction des 
fonctions carboxyle (b) avec les fonctions hydroxyle (c) des molecules d'altongement de la chaTne. 

s 13. Composition cosmdtique anti-rides selon la revendlcation 12, caractdris^e par le fait que le compost initiateur 
portant une ou plusieurs fonctions hydroxyle fomriant le motif central est choisi parmi 

(a) un atcoot monofonctlonnel. 

(b) un diol allphatlque, cycbaliphatique ou aromatique. 
10 (c) un triol, 

(d) un tdtrol, 

(e) un alcopi de sucre, 

(f) Tanhydro-enn^a-heptitol ou le dipenta^rythritol, 

(g) un a-alkylglycoside. 

IS (h) un polym&re polyalcc»(yld obtenu par polyalcoxylatlon d'un des alcools (a) k (g), ayant una masse molaire 

au plus 6gale k 8000. 

14. Composition cosm6tique anti-rides selon la revendicatlon 13, caractdris^e par le fait que le compost initiateur est 
choisi panmlledrtrimdthylolpropane, leditrim^thyloldthane, ledipentadrythrltol, lepentadrythritol. un pentadrythritol 

20 alcoxyld, le trim^thylold thane, le trim^thy lotpropane, un trimdthylolpropane alcoxyld, te glycerol, le ndopentylgtycol, 
le dim6thylolpropane ou le 1,3-dioxane-5.5-dim6thanol. 

15. Composition cosm6tique anti-rides selon I'une quelconque des revendicattons 12^14, caractdris^e par le fait que 
la moldcule d'albngement de chaTne est choisie parmi 

2S 

les acides monocarboxytiques comportant au moins deux fonctions hydroxyle, 

les acides monocarboxyliques comportant au moins deux fonctions hydroxyle dont une ou plusieurs porte(nt) 
un substituant hydroxyail^le. 

30 16. Composition anti-rides selon la revendication 1 5, caracterisee par le fait que ta molecule d'aliongement de chaTne 
est choisie parmi I'acide dimdthylolpropionique, I'acide a,a-bis(hydroxym^thyt)-butyrique, I'acide a,a,a-tris(hy- 
droxym^thyO-ac^tique, i'acide a, a-bis (hydroxy m6thyl>-val6rique, I'acide a,a-bls(hydroxy)-proplonlque et I'acide 
3, 5-dihydroxy benzoTque. 

35 17. Composition antkides selon I'une quelconque des revendications 12^16, caracterisee par le fait que le compost 
initiateur est choisi parmi le ditrimdthylolpropane, le trimethylolpropane, un penta^rythritol 6thoxyl6, le penta6ryth* 
ritol ou le glycerol, et que la molecule d'aliongement de chatne est I'acide dimdthylolpropionique. 

18. Composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications 12^17, caracterisee par le fait qu'une partie 
^ des fonctions hydroxyle terminates du polymere dendritique de type polyester porte des substituants derives d'au 

moins un agent de terminaison de chaTne. 

19. Composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par te fait que la 
concentration du polymdre dendritique rapportee k la composition totals est comprise dans I'lnten/alle allant de 

4S 0,1 ^5%enpolds. 

20. Composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le 
systems polymerique filmogene est present k raison de 0,5 k 70 % en poids, de preference de 0,5 ^ 30 % en 
potds, exprime en matidre active rapportee k la composition totals. 

60 

21. Composition anti-rides sebn I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le 
rapport en poids du pofymdre dendritique au systems polymerique filmogene est comprls dans I'inten/alle allant 
de 1/2 k 1/100, de preference de 1/10 k 1/50. 

^ 22. Composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle 
contient en outre un ou plusieurs principes actifs cosmetiques choisis parmi les agents anti-radicaux libres, les 
agents hydratants, les vitamlnes. les proteines autres que les polymeres tenseurs, les ceramides. les a-hydroxy- 
acides, les p-hydroxyacides et les retinoTdes. 
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23. Composition anti-rides selon rune quelconque des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e par le fait qu'elie 

contient en outre au moins un adjuvant choisi parmi les solvants, les agents r^gulateurs de pH, les antl-oxydants, 
ies agents conservateurs. les pigments et colorants, les charges, les Emollients, les agents antinnousse. les huiles 
ou cires vdg^tales ou animales. les silicones, les parfums, les agents tensloactifs, les plastifiants, les polymdres 
5 ^alssissants ou gdlifiants et les filtres solaires. 

24. Composition anti-rides selon Tune quelconque des revendications pr^6dentes, caract6ris6e par le fait qu'elie se 
pr^sente sous fomne d*une Emulsion telle qu'une crdme ou un lait, d'un gel, d'une lotion, d'une dispersion vdsicu- 
laire, d'un sEmm, d'une pSte ou d'un bStonnet solide. 

10 

25. ProcddE de traitement non thErapeutique de la peau conslstant k appliquer sur la peau du visage, du cou etA>u 
du dteolletd une composition anti-rides selon I'une quelconque des revendications prEcEdentes. 

26. Utilisation cosmEtique de la composition selon Tune quelconque des revendications 1 k 24 pour diminuer et^u 
IS elfacsr les rides et/ou les ridules de la peau par un effet tenseur. 

27. Utilisation d'une association 

- d'une dispersion d'un systdme polymErique filmogEne contenant au moins un poiymEre d'origine naturelle et/ 
20 ou synthdtique et capable de fomner un film permeable k la vapeur d'eau, prEsentant un module d'Young allant 

de 10^ k ^AO^^ N/rn^ et produisant. aprds application k une concentration de 7 % dans I'eau puis sEchage. 
une retraction du stratum comeum isolE supErieure ^ 1 % ^ une temperature de 30 *C et pour une humiditE 
relative de 40 %, et 

- d'un polymEre dendritique de type polyester k fonctbns hydroxyle terminates. 

pour la preparation d'une composition cosmEtique ou dermatologique destinEe k diminuer et/ou effacer les rides 
et/ou ridules de la peau. 
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